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Abstract of DE3706235 

The invention relates to a process for the preparation of substrates for growing plants, by mixing 
substrate material, preferably potting compost, with thermoplastic, microwave-weldable fibre material 
and shaping or curing the mixture by irradiation using high-frequency radiation. 
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Verfahren zur Herstellung von Substratmassen fur die Pflanzenzucht 

Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Substratmassen fur die Pflanzenzucht durch Mischen von 
Substratmaterial, vorzugsweise Topferde mit thermoplasti- 
schem, mIkrowellenverschweiBbarem Fasermaterial und 
Formgebung bzw. Erhartung des Gemlsches durch Bestrah- 
lung mh Hochfrequenzstrahlung. 
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OS 37 06 235 

1 2 

Patentanspriiche lung mit 2400 bis 2500 MHz und einer Energie von 600 

bis 6000 Watt bei einer Temperatur von 60*C bis ISO^'C 
1. Verfahren zur Hersteliung von Substratmassen und einer Bestrahlungsdauer von 20 sec bis 120 sec ver- 
fOr die Pflanzenzucht, dad.urch gekennzeiclmet, schweiBtwird. 

daB dem Substratmaterial zu 5 bis 60 Gew.-%, vor- 5 Als Substratmaterial kann SteinwoUe bzw. Glaswolle, 
zugsweise 5 bis 15 Gew.-% bezogen auf das Ge- vorzugsweise Topferde verwendet werdea Das Verrai- 
samtgewicht der Mischung, thermoplastisches, mi- schen des Substratmaterials mit dem thermoplastischen 
krowellenverschweiBbares Fasermaterial zuge- Faserraaterial kann auf tibliche Weise, beispielsweise 
mischt wird und die Masse durch Mikrowellenbe- mit Hiife mechanischer Mischwerke erfolgea Der An- 
strahlung mit 2400 bis 2500 MHz und einer Energie 10 teil der thermoplastischen Faser in der Substrat/Faser- 
von 600 bis 6000 Watt bei einer Temperatur von mischung liegt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Mi- 
60'C bis I50*C und einer Bestrahlungsdauer von schung, bei 5 bis 60 Gew.-%, vorzugsweise bei 5 bis 15 
20 sec bis 120 sec verschweiBt wird Gew.-% FasermateriaL 

Z Verfahren zur Hersteliung nach Anspruch 1, da- Als Fasermaterial eignen sich mikrowellenver- 
durch gekennzeichnet, dafi als thermoplastischeSi 15 schweifibare, das heiBt auf Hochfrequenzstrahlung an- 
mikrowellenverschweiBbares Fasermaterial ein Vi- sprechende, thermoplastische Fasern. Hochfrequenzan- 
nylchloridA^mylacetat — Copolymerisat mit einer sprechbare Thermoplasten sind dabei Polymere, deren 
Faserlange von 2 bis 100 mm und einer Faserdicke monomere Bausteine fiber ein intramolekulares Dipol- 
von 2,0 bis 8,0 dtex verwendet wird moment verfugen und so im Mikrowellenbereich zu 

3. Verfahren zur Hersteliung nach Anspruch 1, da- 20 Molekulschwingungen anregbar sind, wodurch die Er- 
durch gekennzeichnet, daB als Substratmaterial wtaiung des Polymeren bewirkt wird Beispiele dafur 
Topferde verwendet wird sind faserffirraige Homo- und Copolymerisate des Vi- 

nylchlorids, vorzugsweise VinylchloridA^inylacetat-Co- 
Beschreibung polymerisate. Die Lange der Faser kann zwischen 2 und 

25 100, vorzugsweise 2 und 20 mm liegen; die Faserdicke 
Die Erflndung betrifft ein Verfahren zur Hersteliung zwischen 2,0 und 8.0 dtex betragea Das Fasermaterial 
von Substratmassen for die Pflanzenzucht sollte verrottungsfest. das heiBt wasserfest wetterbe- 

Als Substratmassen fOr die Pflanzenzucht, das heiBt standig, sowie licht- und hitzeresistent 
Substratmassen ffir die Aufzucht, den Verkauf und Ver- Zur Formgebung und Erhartung des Substrat/Faser- 
sand von Jungpflanzen und Stecklingen finden unter 30 gemisches wird die Masse in Formen, z.B. Polystyrolfor- 
anderem auch Formlinge Verwendung, die aus Glaswol- men, abgeffillt Die Mischung wird in einem Bereich von 
le bzw. SteinwoUe hergestellt werden. Vor allem auf- 2400 bis 2500 MHz und mit 600 bis 6000 Watt bestrahlt 
grund psychologischer Vorbehalte von Seiten der Kun- Die Mikrowellenbestrahlung kann mit handelsublichen 
den, Topfpflanzen in SteinwoUe bzw. GlaswoUe zu kau- Geraten durchgefuhrt werden. Die Temperatur kann 
fen, hat sich dieses Verfahren bishernichtdurchgesetzt 35 dabei zwischen 60''C und 150''C betragen und die Be- 

Eine weitere M5glichkeit Substratmassen fOr die strahlungsdauer zwischen 20 sec und 120 secJiegen. 
Pflanzenzucht zur Verfugung zu stellen besteht darin, Nach der MikroweUenaush^rtung des Gemisches aus 
Topferde in einen Schlauch aus thermoplastischem Fa- Substratmaterial und thermoplastischer Faser erhait 
sermaterial abzufttllen, durch Erhitzen den Schlauch um man einen FormUng mit ausreichendem Zusammenhalt 
die Topferde zu schrumpfen und den Samen bzw. die 40 Aufgrund der MikroweUenaushartung bleibt die Sub- 
Stecklinge oder Jungpflanzen in die so verfestigte Top- stratmasse atmungsfahig und locker. Die MikroweUen- 
ferde einzupflanzen. Fiir die industrielle Fertigung von bestrahlung bewirkt auflerdem eine SterUisierung bzw. 
FormUngen aus Topferde ist dieses Verfahren jedoch Pasteurisierung von Topferde und wirkt damit prSven- 
viel zu aufwendig und kostenintensiv. tiv gegen Schimmel bzw. gegen PUzbef all Nach Aushar- 

Versuche durch Zumischen von thermoplastischer 45 tung und Abkfihlen der Formlinge werden, gegebenen- 
Faser, wie zum Beispiel Polypropylen, zur Topferde und f aUs maschmeU, Samen bzw. Stecklinge eingesetzt 
anschlieBendem Erhitzen der Mischung, diese zur Ferti- 
gung von Formlingen zu verfestigen sind bisher fehlge- AusfQhrungsbeispiel 
schlagea Aufgrund der schlechten Warmeleitfahigkeit 

bedingt durch die Lufteinschlusse in der nur locker ge- 50 450g Topferde werden mit 50g eines Copolymerisats 
packten Topferde ist eine einheitUche Erwarmung der aus 85 Gew.-% Vinylchlorid und 15 Gew.-% Vmylacetat 
Masse nicht mdgUch. so daB bei Erreichen der Erwei- mit einer FaserlEnge von 10 mm und einer Faserstarke 
chungstemperatur des Thermoplasten im Inneren des von 3,3 dtex innig vermischt und in kegelstumpformige 
Ballens,indenAuBenbereichenbereitsdieZersetzungs- Polystyrolformlinge von 125 cm^ Volumen abgefiiUt 
temperatur des Thermoplasten fiberschritten wird 55 Das Topferde/Fasergemisch wird 30 sec lang bei SO^C 

Der Erflndung Uegt daher die Aufgabe zugrunde, ein mit Hochfrequenzstrahlung von 2400 bis 2500 MHz und 
kostengunstiges Verfahren zur industrieUen Fertigung einer Energie von 600 Watt bestrahlt Nach Entfernen 
von FormUngen aus SubstratmateriaUen zur Pflanzen- der Formen erhalt man fonnstabile TopferdeformUnge 
zucht unter Zumischung eines faserfdrmigen Thermo- mit ausreichendem Zusammenhalt 
plasten zur Verffigung zu steUen, das lucht die oben eo 
erwahnten Nachteile aufweist 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Her- 
steUung von Substratmassen fiir die Pflanzenzucht, da- 
durch gekennzeichnet, daB dem Substratmaterial zu 5 
bis 60 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 15 Gew.-%, bezogen 65 
auf das Gesamtgewicht der Mischung, thermoplasti- 
sches mikrowellenverschweiBbares Fasermaterial zuge- 
mischt wird und die Masse durch MikroweUenbestrah- 



